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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 
@ Klebeband 

(57) Klebeband fur eine durch Zug ruckstandsfrei und be- 
schadigungslos wiederlosbare Verklebung, mit einem 
Trager, der einseitig oder beidseitig mit einer Selbstklebe- 
masse beschichtet ist, dadurch gekennzeichnet, daft 

a) auf mindestens einer der beiden Seiten des Tragers 
eine Selbstklebe masse ausgebracht ist, deren Verhaitnis 
von ReiBkraft zu Stripkraft (Abzugskraft) bei einem Ab- 
zugswinkel von weniger als 10° zur Verklebungsflache 
groSer als 1,2 : 1 ist, 

b) der Trager derart gezielt vorbehandelt/geschadtgt ist, 
daB die Ablosekraft (Stripkraft) im Vergleich zu einem 
analogen Selbstklebeband mit nicht entsprechend vorbe- 
handeltem/geschadigtem Trager erniedrigt ist, und 

c) der Trager keine fur ein ruckstands- und beschadi- 
gungsfreies Wiederablosen ausreichende Reifcfestigkeit 

• aufweist. 
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W Beschreibung 




Die Erfindung betrifft ein Klebeband fiir eine durch Zug riickstandsfrei und beschadigungslos wiederlosbare Verkie- 
bung, sowie seine Verwendung. 
5 Hochdehnbare elastische Klebfolien fur wiederlosbare Verklebungen, die durch Ziehen im wesentlichen in Richtung 
der Verklebungsebene wiederlosbar sind, sind bekannt und im Handel unter der Bezeichnung "tesa Power-Strips" erhalt- 
lich. Damit hergestellte Verklebungen bieten kraftvollen Hall und lassen sich doch spurlos wiederablosen ohne Bescha- 
digung des Untergrundes oder der Fiigeteile, wie dies in DE 33 31 016 C2 beschrieben ist. DE 42 22 849, DE 42 33 872, 
DE 44 28 587, DE 44 31 914, DE 195 11 288 und DE 197 08 366 beschreiben u. a. spezielle Ausfuhrungen und Appli- 

10 kationen vorgenannter Klebfolien. 

Mehrschichtige Klebfolien, welche hoch dehnbare wenig elastische oder auch hochdehnbare elastische Folientrager 
enthalten sowie Anwendungen selbiger Klebstoff-Folien sind ebenfalls bekannt, so aus US 4,024,312 "Pressure-Sensi- 
tive Adhesive Tape for medical use - having an extensible, elastic block copolymer backing", WO 92/11332 "Removable 
Adhesive Tape" (PSA tape using highly extensible backing with photopolymerized acrylic PSA), WO 92/11333 (PSA 

15 tape using highly extensible essentially inelastic backing), WO 93/01979 "Sichern von Stapeln mit Stretch-Klebeband" 
und WO 94/21157 "Article Support using stretch releasing adhesive". 

So beschreibt WO 92/11333 ein durch Ziehen in der Verklebungsebene wiederablosbares Klebeband, welches als TVa- 
ger eine hochverstreckbare, im wesentlichen nicht riickstellende (nicht kautschukelastische) Folie nutzt, die nach \er- 
streckung < ca. 50% Ruckstellvermogen aufweist. Die fur den AbloseprozeB bendtigte ReiBfestigkeit bei gleichzeitig ho- 

20 her Dehnung wird durch den verwendeten Trager erzeugt. US 4,024,3 12 beschreibt entsprechend entklebende Selbstkle- 
bebander von im wesentlichen kautschukelastischer Natur. 

In der Praxis zeigt sich, daB bei der Auswahl der TYagerfolien sehr spezielle Anforderungen an selbige zu stellen sind. 
So sind Folien, welche einen hohen Streckmodul aufweisen und/oder Folien, welche nur geringe maximale Dehnungen 
aufweisen nicht geeignet, da aus ihnen hergestellte Klebstofffolien nicht geniigend leicht und/oder nicht geniigend stark 

25 verstreckt werden konnen, um durch Verstrecken im wesentlichen in der Verklebungsebene riickstands- und zerstorungs- 
frei von den Verklebungsuntergriinden wiederabgelost werden zu konnen. Auch sind durch vorgenannte Restriktionen 
sehr dicke Folientrager i. a. nicht einsetzbar. 

In der Praxis zeigt sich weiter, daB mit den zuvor genannten Selbstklebebandern auf glatten und festen Untergriinden 
im Allgemeinen hohe Verklebungsfestigkeiten erreicht werden konnen. Auf rauhen Untergriinden ist die Verklebungsfe- 

30 sugkeit insbesondere fur Selbstklebebander von geringer Dicke, jedoch auch fur solche hoherer Schichtstarke, fur zahl- 
reiche Anwendungen ungeniigend. Ursache fur die unzureichende Verklebungsfestigkeit ist wahrscheinlich vornehmlich 
eine nicht ausreichende Verklebungsflache, bedingt durch eine zu niedrige Konformibilitat der Klebebander an rauhe und 
unregelmaBige Oberflachen, insbesondere wenn zwei rauhe Untergriinde miteinander verklebt werden sollen. Z.B. wer- 
den bei Verklebungen planarer Materialien mittels tesa Power-Strips auf gestrichener Rauhfasertapete bei praxisgerech- 

35 ten AnpreBdrucken (100 N/7,4 cm 2 ) oft nur Verklebungsflachen von ca. 10% bis 40% der haftklebrigen Flache erreicht. 
Aber auch bei der Verklebung auf glatten planaren Oberflachen kann eine unzureichende Verklebungsflache Begriindung 
fur eine mangelhafte Verklebungsfestigkeit sein. Ursache ist wohl der EinschluB von Luftblasen in den Verklebungsfla- 
chen. Entsprechende Luftblasen sind oft auch durch hohe AnpreBdrucke nicht vollstandig zu eliminieren. In zahlreichen 
Fallen werden Verklebungen, die entsprechende Lufteinschliisse aufweisen, im Vergleich zu vollflachig und luftblasen- 

40 frei verklebten Mustern merklich reduzierte Verklebungsfestigkeiten bedingen. 

US 5,516,581 und WO 95/06691 beanspruchen durch Dehnen im wesentlichen in der Verklebungsebene wiederablos- 
bare Selbstklebebander, deren Trager polymere Schaume enthalten. Insbesondere beschreibt WO 95/06691, daB durch 
Einsatz von Polymerschaume enthaltende Tragermaterialien, durch Verstrecken wiederablosbare Selbstklebebander er- 
haltlich sind, die eine deutlich verbesserte Anschmiegsamkeit an rauhe und ungleichmaBige Oberflachen aufweisen, In- 

45 folge der hierdurch erreichten hoheren Verklebungsflache lassen sich mit diesen Produkten auch auf rauhen und unregel- 
maBig geformten Untergriinden hohe Verklebungsfestigkeiten realisieren. Die fur den AbloseprozeB notwendige ReiBfe- 
stigkeit und Dehnung wird in alien Fallen iiber die eingesetzten Tragermaterialien realisiert. 

Entscheidend fur die Konformibilitat der gewunschten Selbstklebebander an rauhe und unregelmaBige Oberflachen 
und damit die erreichbare Verklebungsfestigkeit auf entsprechenden Untergriinden sind primar die mechanischen Eigen- 

50 schaften des Selbstklebebandes senkrecht zur Verklebungsebene (Stauchharte, Zug-Dehnungsverhalten, Spaltfestigkeit, 
OberflachenbeschafFenheit, Druckverformungsrest etc.) sowie die Dicke des Selbstklebebandes, Eigenschaften, die we- 
sentlich durch das Eigenschaftsprofil des verwendeten schaumstoflhaltigen Tragers in eben dieser Vorzugsrichtung und 
durch dessen Dicke definiert sind. Die mechanischen Eigenschaften in Verstreckungsrichtung, die den AbloseprozeB we- 
sentlich beeinflussen, sowie solche senkrecht zur Verklebungsebene, die die Anpassungfahigkeit an rauhe und unregel- 

55 maBige Untergriinde wesentlich bestimmen, konnen mit den bisher bekannten Klebstofffolien jedoch nicht beliebig un- 
abhangig voneinander gesteuert werden. Fvir den AbloseprozeB sind dabei insbesondere niedrige Stripkrafte erwiinscht, 
um einerseits ein leichtes und angenehmes Ablosen zu ermoglichen, andererseits aber auch um ein zerstorungsfreies Ab- 
losen auch von sehr empfindlichen Untergriinden, wie z. B. Tapeten, zu erreichen. Ein leichtes Ablosen wird i. a. dann 
beobachtet, wenn die Selbstklebebander eine hohe Dehnung bei gleichzeitig moglichst niedriger Streckspannung auf- 

60 weisen. 

Aufgabe der vorliegenden Erfindung war es, die vorgenannten Nachteile zu iiberwinden, insbesondere Selbstklebe- 
bander zu erhalten, welche: 

- durch Verstrecken insbesondere in der Verklebungsebene riickstands- und zerstorungsfrei wiederablosbar sind, 
65 - welche eine gezielte Steuerung der Ablosekrafte (Stripkrafte) durch entsprechende Modifikation der verwende- 

ten lYager zulassen, wodurch 

- eine Vielzahl der im Markt erhaltlichen Foh*entrager erfindungsgemaB nutzbar sind, 

- eine Vielzahl der im Markt erhaltlichen Schaumstoffe nutzbar sind inklusive einer Vielzahl von Schaum- 
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- die durch die optionale Verwendung schaumstoffhal tiger Trager eine hohe Komformibihtat zu rauhen und unre- 
gelmaBig geformten Oberflachen aufweisen und damit hohe Verklebungsfesiigkeiten auf entsprechenden Unter- 
grunden erlauben, 

- wobei die verwendeten schaumstoffreien Trager, schaumstoffhaltigen Trager und Schaumstoff-Folien Verbunde 
zur, zum riickstands- und zerstorungsfreien Ablosen durch Verstrecken im wesenilichen in der Verklebungsebene, 
benotigten ReiBfestigkeit nicht beizutragen brauchen. 

Gelost wird die Aufgabe durch Klebebander, wie sie naher in den Anspriichen gekennzeichnet sind, insbesondere 
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- durch Verstrecken insbesondere in der Verklebungsebene riickstands- und zerstorungsfrei wiederablosbare Kleb- 
stofffolien, welche nicht schaumstoffhaltige Trager, schaumstoffhaltige Trager oder Trager auf Basis von Schaum- 
stoff-Folien Verbunden enthalten, wobei 

- entsprechende Trager durch eine Schadigung/Vorbehandlung, wie z. B. Zerschneiden, Perforieren oder Stanzen, 
gezielt modifiziert sind, wodurch 15 

- die zum Verstrecken vorgenannter Trager benotigten Krafte steuerbar sind und gegeniiber den Streckkraften nicht 
derart vorbehandelter Trager erniedrigt sind, so daB 

- resultierende Klebstofffolien, welche vorgenannte Trager nutzen, iiber verringerte Ablosekrafte und sornit ein 
verbessertes Abloseverhalten verfugen, 

- durch den optionalen Einsatz von schaumstoffhaltigen Tragem bzw. Schaumstoff-Folien Verbunden eine hohe 20 
Konformibilitat und damit Verklebungsfestigkeit auf rauhen Verklebungsuntergriinden erreicht wird. 

- Das riickstands- und zerstorungsfreie Wiederablosen erfindungsgemaBer Selbstklebebander wird durch eine aus- 
reichend hohe ReiBfestigkeit und ReiBdehnung der in Kombination mit o. g. Tragem genutzten Haftklebemassen er- 
reicht. 

25 

Durch die hier beschriebene Moglichkeit der gezielten Tragervorbehandlung (Schadigung) steht eine sehr groBe Aus- 
wahl von Kunststofffolien, Schaumstoffen und Schaumstoff-Folien Verbunden fiir diese Anwendung zur Verfugung. 
Selbstklebebander mit breit gefachertem Anwendungsspektrum auf Basis preiswerter Rohstoffe lassen sich hierdurch 
realisieren. Durch die Art der Vorbehandlung sowie Art und Schichtstarke der verwendeten Haftklebemassen lassen sich 
insbesondere die Ablosekrafte (Stripkrafte) erfindungsgemaBer Selbstklebebander in weiten Bereichen steuern. Da die 30 
zum Entkleben durch Verstrecken benotigten Ablosekrafte wesentlich durch die zur Versireckung der Trager notige Kraft 
mitbeeinfluBt wird, liegen die Ablosekrafte fiir erfindungsgemaBe Selbstklebebander gegeniiber den in US 4,024,312, 
WO 92/11332, WO 92/11333, US 5,516,581 und WO 95/06681 beschriebenen bei Verwendung identischer Haftklebe- 
massen und Klebmasseauftrage durch weg bei niedrigeren Werten, was einen wesentlichen Vorteil fur den Anwender dar- 
stellt " 35 

Im Gegensatz zur WO 92/1 1333, US 5,516,581 und zur WO 95/06691 konnen erfindungsgemaB sowohl solche Tra- 
ger eingesetzt werden, welche im nicht vorbehandelten Zustand hochverstreckbar sind (maximale Dehnung > ca. 250%), 
wobei bei Verstreckung eine im Wesentlichen plastische Deformation als auch eine im Wesentlichen elastische Deforma- 
tion auftreten kann, als auch solche von im nicht vorbehandelten Zustand geringer Verstreckbarkeit (maximale Dehnung 
< 250%). Hierdurch kann auf eine wesentlich breitere Basis an Folien, schaumstoffhaltigen Tragem und Schaumstoff- 40 
Folien Verbunden zuruckgegriffen werden. Vorgenannte Moglichkeit besteht, da die erfindungsgemaB verwendeten Tra- 
ger durch den VorbehandlungsprozeB beim Ablosen des Klebebandes durch Verstrecken weitestgehend in einzelne Teile 
separieren, die Verstreckung der Klebemasse(n) dabei nicht beeintrachtigen und die fur den WiederabloseprozeB beno- 
tigte hohe ReiBfestigkeit bei gleichzeitig hoher Dehnung nicht vom verwendeten Trager vermittelt wird. 

In US 4,024,312, WO 92/1 1332, WO 92/1 1333, US 5,516,581 und WO 95/06691 beschriebene Trager mussen zudem 45 
iiber ihre gesamte Lebenszeit die fur den AbloseprozeB durch Strippen notige hohe ReiBfestigkeit und Dehnfahigkeit be- 
sitzen. Tritt eine Reduzierung einer der vorgenannten Parameter durch Alterung ein, so ist der riickstandsfreie Ablose- 
prozeB gefahrdet. Gleiches gilt nicht fur erfindungsgemaBe Klebstofffolien, da hier der riickstandsfreie Wiederablosepro- 
zeB primar durch das EigenschaftspronT der verwendeten Haftklebemassen bestimmt wird, nicht jedoch durch die me- 
chanische Festigkeit der genutzten Tragerfolien in der Richtung, in der diese KlebstoffTolien durch Verstreckung gelost 50 
werden konnen. 

Bei Verklebung auf rauhen und sehr empfindlichen Haftgriinden, wie z. B. gestrichener Rauhfasertapete, zeigt sich, 
daB erfindungsgemaBe Selbstklebebander, welche einen schaumstoffhaltigen Trager bzw. einen Schaumstoff-Folien Ver- 
bund nutzen, infolge der hoheren Verklebungsflache eine wesentlich gleichmaBigere Belastung der Verklebungsunter- 
griinde ermoglichen. Durch Vorbehandlung der Trager mittels Zerschneiden, Perforieren oder Stanzen selbiger, werden 55 
die Ablosekrafte im Vgl. zu Klebestreifen, welche die analogen, jedoch nicht entsprechend vorbehandelten Trager nut- 
zen, deutlich vermindert. Hierdurch ergeben sich merklich geringere Zerstorungen der Haftgriinde beim Wiederablosen 
der Klebstofffolien, etwa in Form von Farbausrissen, wobei gleichzeitig eine deutlich hohere Belastbarkeit der Verkle- 
bung, im Vergleich zu Klebstofffolien, die keinen schaumstoffhaltigen Trager nutzen, erreicht wird. 

60 

Beispielhafte Anwendungen 
Ruckstandsfrei und zerstorungsfrei wiederablosbare Selbstklebebander fur: 

- OriginalverschluBapplikationen, ein und beidseitig haftklebrig. 65 

- die Fixierung von Postem, Bildem, Kalendem, Poslkarten, Hinweisschildem, selbstklebenden Haken, auch vor- 
konfektioniert, 

- Etiketten, z. B. Preisauszeichnungsetiketten, 
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- allgemein zum VerbinOT^on zu einera spateren Zeitpunkt wieder zu entklebende^Wateri alien. 

- Dampfungselemente, Dammelemente, Dichtungselemenle. 



5 Einsatzmateri alien 

Haftklebemassen 

Als Haftklebemassen finden bevorzugt solche auf Basis von Blockcopolymeren enlhaltend Polymerblocke gebildet 

io von Vinylaromaten (A-Blocke), bevorzugt Styrol, und solchen gebildet durch Polymerisation von 1,3-Dienen (D- 
Blocke), bevorzugt Butadien und Isopren Anwendung. Sowohl Homo- als auch Copolymerblocke sind erfindungsgemaB 
nutzbar. Resultierende Blockcopolymere konnen gleiche oder unterschiedliche D-Blocke enthalten, die teilweise, selek- 
tiv oder voll standi g hydriert sein konnen. Blockcopolymem konnen lineare A-D-A Struktur aufweisen. Einsetzbar sind 
ebenfalls Blockcopolymere von radialer Gestalt sowie stemformige und lineare Muldblockcopolymere. Als weilere 

15 Komponenten konnen A-D Zweiblockcopolymere vorhanden sein. Blockcopolymere konnen modifiziert sein, z. B. 
funktionalisiert durch Umsetzung mil Maleinsaureanhydrid. Blockcopolymere von Vinylaromaten und Isobutylen sind 
ebenfalls erfindungsgemaB einsetzbar. Samtliche der vorgenannten Polymere konnen alleine oder im Gemisch miteinan- 
der genutzt werden. TVpische Einsatzkonzentrationen fur die Styrolblockcopolymere liegen im Bereich zwischen 
15 Gew.-% und 75 Gew.-%, bevorzugt im Bereich zwischen 30Gew.-% und 60 Gew.-% besonders bevorzugt im Be- 

20 reich zwischen 35 Gew.-% und 55 Gew.-%. 

Als Klebrigmacher sind u. a. geeignet: Kolophonium und seine Derivate, aliphatische, aromatenmodifizierte aliphati- 
sche, aromatische und phenolmodifizierte Klebharze um nur einige zu nennen. Einsatzkonzentrationen der Harze liegen 
typischerweise im Bereich zwischen 15 Gew.-% und 75 Gew.-%, bevorzugt im Bereich 30 Gew.-% und 65 Gew.-%, be- 
sonders bevorzugt im Bereich zwischen 35 Gew.-% und 60 Gew.-%. Bevorzugt eingesetzt werden im Falle der Verwen- 

25 dung von Kolophonium und dessen Derivate Ester von teil- oder vollhydriertem Kolophonium. 

Als endblockvertragliche Harze (vornehmlich mit den Vinylaromatenblocken vertragliche Harze) konnen Homo- und 
Copolymere von Vinylaromaten, wie z. B. Styrol oder a-Methylstyrol, Polyphenylenoxide, aber auch phenylenoxidmo- 
difizierte Harze genutzt werden. 

Weitere optimale Abmischkomponenten umfassen Weichmacherole und Flussigharze (Einsatzkonzentrationen zwi- 

30 schen 0 und max. ca. 35 Gew.-%), Fullstoffe (verstarkende und nicht verstarkende), z. B. Siliziumdioxid, insbesondere 
synthetische Silica, Glas (gemahlen oder in Form von Kugeln), Aluminiumoxide, Zinkoxide, Calciumcarbonate, Utan- 
dioxide, RuBe, um nur einige zu nennen, Aiterungsschutzmittel (primare und sekundare Antioxidantien, Lichtschutzmit- 
tel, Antiozonantien, Metalidesaktivatoren etc.). Abmischkomponenten umfassen ebenfalls Polymere, welche insbeson- 
dere Auswirkung auf die Ozonbestandigkeit der Blockcopolymere nehmen, wie z. B. Polyvinylacetate und Ethylen-Vi- 

35 nylacetat Gopolymere. 

Als weitere Polymere konnen naturliche und synthetische, wie z. B. Naturkautschuk, synthetische Polyisoprene, Po- 
lybutadiene, Polychloroprene, SBR, Kraton Liquid (Shell Chemicals), niedermolekulare Styrol-Dien Blockcopolymere, 
wie z. B. Kraton LVSI 101, Polyisobutylene usw. vorhanden sein, welche die vinylaromatenhaltigen Blockcopolymere 
bis zu ca. 50 Gew.-% ersetzen konnen. 
40 ErfihdungsgemaBe Haftklebemassen konnen chemisch, insbesondere strahlenchemisch (z. B. durch UV-Bestrahlung, 
7-Besu-ahlung oder durch Bestrahlung mittels schneller Eiektronen) vemetzt sein. 

ErfindungsgemaBe Klebmassen sind optional solche, deren Haftklebrigkeit erst durch thermische oder Losemittelak- 
tivierung erzeugt wird. 

Geeignete Haftklebemassen sind neben den zuvor beschriebenen auf Basis vinyl aromatenhaltiger Blockcopolymere 
45 all solche, welche uber eine fur den AbloseprozeB ausreichende ReiBfestigkeit, Kohasion und Dehnung verfugen. Ent- 
sprechende Haftklebemassen konnen allein oder in Kombinauon mit solchen auf Basis vinylaromatenhaltiger Blockco- 
polymere eingesetzt werden. ErfindungsgemaB geeignet sind z. B. haftklebrige Acrylatcopolymere, welche als Comono- 
mere Makromonomere enthalten, wobei die Makromonomere eine Glastemperatur von > +40°C aufweisen. Die hohe 
ReiBfestigkeit entsprechender Copolymere wird wahrscheinlich durch die Assoziation der Makromonomere erreicht. 
50 Geeignete Makromonomere sind z. B. methacryloylterminierte Polymethylmethacrylate oder methacryloylterminierte 
Polystyrole. 

Nicht schaumstoffhaldge Trager 

55 Geeignete Kunststofffolien umfassen sowohl solche, welche im nicht vorbehandelten Zustand eine hohe elastische 
oder plastische Deformation (ReiBdehnungen typischerweise > ca. 250%) erlauben als auch solche, die im nicht vorbe- 
handelten Zustand nur eine geringe plastische oder elastische Deformation zulassen (ReiBdehnungen typischerweise < 
250%). Foliendicken betragen typischerweise ca. 10 um bis 500 um, bevorzugt 15 um bis 300 um, besonders bevorzugt 
20 um bis 150 um. Als Kunststofffolien konnen u. a. solche auf Basis von Polyolefinen, bevorzugt Polyethylen oderPo- 

60 lypropylen, solche auf Basis von Poiystyrol oder Styrolcopolymeren, Polyestern, Polyamiden, Polyvinylchlorid, Poly- 
urethanen und thermoplasti schen Styrolbiockcopolymeren, eingesetzt werden. Folien konnen im wesentlichen unver- 
streckt aber z. B. auch mono- oder biaxial verstreckt zum Einsatz kommen. Folien konnen von ein- als auch von mehr- 
schichtiger Natur sein. 

65 Schaumstoffhaltige Trager 

ErfindungsgemaBe schaumstoffhaltige Trager (Schaumstofftrager) basieren insbesondere auf Homo- und Copolyme- 
ren des Ethylens, insbesondere werden Polyethylene niederer und sehr niederer Dichte (LDPE, LLX>PE, VLDPE), 
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Ethylen-Vinylacetat CopolymB^sowie Gemische vorgenannter Polymere genutzt. WeiwI^FoWmere konnen u. a. sein: 
Polyvinylacetate, Polypropylene, Polystyrole, Styrolcopolymere, EPDM, thermoplasiische Elastomere auf Basis von 
Styrolblockcopolymeren, Polyurethane auf Basis aromatischer und aliphatischer Diisocyanate, PVC, Polychloroprene, 
Naturkautschuk, Acrylatcopolymere. Die schaumstoffhaltigen Trager konnen vemetzt oder unvernelzt zum Einsatz 
kommen. Einsetzbar sind sowohl weitestgehend elastisch verformende als auch weitestgehend plastisch verformende 5 
Schaumstoffe. ErfindungsgemaB nutzbar sind ebenfalls Gemische vorgenannter Materialien sowie Abmischungen mit 
weiteren Komponenten, wie z. B. Naturkautschuk-Harz Gemische oder Synthesekautschuk-Harz Gemische. 

Die Dicken der eingesetzten schaumstofThaltigen Trager liegen insbesondere zwischen 150 urn und 30 mm, bevorzugt 
zwischen 200 urn und 7 mm. Raumdichten betragen 20 bis 600 kg/m 3 , bevorzugt 30 bis 300 kg/m 3 . Die Schaumstruktur 
kann geschlossenzellig, offenzeliig oder gemischizelhg sein. Genutzt werden konnen verhautete oder nicht verhautete 10 
Schaumstoffe. ErfindungsgemaB einsetzbar sind ebenfalls mehrschichtige Produktaufbauten bestehend aus geschaumten 
Schichten und nicht geschaumten Schichten. So sind Schaumstoff-Folien Coextrudate erfindungsgemaB einsetzbar, wo- 
bei geschaumte Schichten und nicht geschaumte coextrudierte Schichten aus gleichen oder unterschiedlichen Materia- 
lien bestehen konnen. Desweiteren sind Laminate mehrerer schaumstoffhaluger Trager sowie Verbunde schaumstoffhal- 
tiger Trager mit KunststofTTolien erflndungsgemaB einsetzbar. SchaumstofThaltige Trager, welche SchaumstofT-Kunst- 15 
stofffolienverbunde enthalten, konnen derart aufgebaut sein, daB die Schaumstoffschicht ein- oder beidseitig mit einer 
Kunststofffolienschicht versehen ist. Besteht der schaumstoffhaltige Trager aus mehreren schaumstofThaltigen Schich- 
ten, so kann jede Schicht optional ein- oder beidseitig mit einer Kunststofffolie verbunden sein. Eine ausreichende Vcr- 
bundfestigkeit zwischen Kunststofffolie(n) und Schaumstoffschicht(en) kann u. a. durch Coextrusion, Flamm- oder 
HeiBkaschierung, Verwendung von Kaschierklebstoffen, Nutzung von Siegelschichten, mittels Primerung, Druckvorbe- 20 
handlung (z. B. mittels Gorona- oder Plasmaentladung, mittels Plasmadeposition, Gas- oderFlussigfluorierung, etc.) etc. 
realisiert sein. KaschierklebstofFe konnen in Form ihrer wassrigen Dispersionen, als Losung in organischen Losemitteln 
oder als Schmelzkleb- oder Schmelzhaftklebstoff eingeselzt werden. 

Geeignete Kunststofffolien fur SchaumstofT- Kunststofffolien Verbunde umfassen sowohl solche, welche im nicht vor- 
behandelten Zustand eine hohe elastische oder plasusche Deformation (ReiBdehnungen typischerweise > ca. 250%) er- 25 
lauben als auch solche, die im nicht vorbehandelten Zustand nur eine geringe plastische oder elastische Deformation zu- 
lassen (ReiBdehnungen typischerweise < 250%). Foliendicken sowie die Dicken nicht geschaumter Coextrusionsschich- 
ten betragen typischerweise ca. 5 pm bis 300 urn, bevorzugt 10 um bis 200 um, besonders bevorzugt 15 urn bis 100 um. 
Als Kunststofffolien konnen u. a. solche auf Basis von Polyolefinen, bevorzugt Polyethylen oder Polypropylen, solche 
auf Basis von Poiystyrol oder Styrolcopolymeren, Polyestern, Polyamiden, Polyvinylchlorid, Polyurethanen und ther- 30 
moplastischen Styrolblockcopolymeren oder Gemische vorgenannter Polymere, eingesetzt werden. Folien konnen im 
wesentlichen unverstreckt aber z. B. auch mono- oder biaxial verstreckt zum Einsatz kommen. Prinzipiell verwendbar 
sind ebenfalls Vliese auf Kunststoff- und Cellulosebasis, Papiere und Gewebe. 

Vorbehandlung der Trager 35 

Zur Einstellung der Ablosekrafte werden die nicht schaumstoffhaltigen Trager, die schaumstofThaltigen Trager bzw. 
Schaumstoff-Folien Verbunde erfindungsgemaBer Selbstklebebander einer Vorbehandlung/Schadigung durch z. B. Per- 
forieren, Zerschneiden oder Stanzen unlerzogen. Entsprechende \fcrbehandlung kann vor oder nach der ersten Beschich- 
tung mit Haftklebemasse durchgefuhrt werden. Ergebnis der Vorbehandlung sind insbesondere Einschnitte im Trager 40 
oder Herauslosungen von Material aus dem Trager, welche die mechanische Festigkeit des Tragers in der Richtung re- 
duzieren, in der spater die unter Verwendung selbiger Trager erzeugten Selbstklebebander, durch Verstrecken im wesent- 
lichen in der Verklebungsebene, gelost werden sollen. 

Beispiele fur entsprechende Vorbehandlungen sind: Schnitte, Stanzungen und Perforauonen. Diese konnen die Ge- 
samtflache der Trager bedecken oder auch in begrenzten Bereichen vorliegen. Sie konnen eine regelmaBige Struktur bzw. 45 
Wiederholfolge oder unregelmaBig vorliegen. Besteht der Trager aus mehreren Schichten bzw. Komponenten, so konnen 
diese einzeln oder selektiv vorbehandelt sein. So kann z. B. bei einem Laminat bestehend aus einer geschaumten Schicht 
und einer Folienschicht ausschlieBlich die Folie durch Schnitte, Stanzungen oder Perforationen vorbehandelt sein. Aus 
mehreren Schichten bestehende schaumstoffhaltige Zwischentrager bei denen die nicht vorbehandelte geschaumte 
Schicht beim AbloseprozeB typischerweise zerreiBt, konnen selektiv ausschlieBlich in den beim AbloseprozeB ohne \for- 50 
behandlung typischerweise nicht zerreiBenden Schichten vorbehandelt sein. 

Unterschieden werden konnen Vorbehandlungen, bei denen die ursprungliche Form der Tragermaterialien erhalten 
bleibt und solche, bei denen durch Stoffentnahme (z. B. Herausstanzen) oder durch thermische Behandlung (z. B. Auf- 
schmelzen) materialfreie Bereiche etwa in Form von lochartigen oder kanalartigen Offnungen im Trager erzeugt werden. 
Einschnitte sowie materialfreie Bereiche konnen lediglich teilweise oder auch vollstandig den TVager durchdringen oder 55 
auch in gemischter Form vorliegen. Sie konnen einseitig oder beidseitig in den TVager eingebracht sein. 

Zuvor genannte materialfreie Bereiche konnen im HerstellprozeB derart genutzt werden, daB sie im Endprodukt mit 
Haftklebemasse gefullt sind, so daB bei doppelseitig mit Haftklebemasse beschichteten Klebstofffolien und den Trager 
durchdringende materialfreie Bereiche eine kontinuierliche Verbindung der beiden Haftkleberschichten vorliegt. Durch 
den so erhaltenen FormschluB wird u. a. die Integritat entsprechender KlebstofTfolien beim AbloseprozeB verbessert 60 

Verankerung der Haftklebemasse n auf den TVagern 

ZurErzeugung einer ausreichenden Verankerung der eingesetzten Haftklebemassen auf den Tragem werden diese vor- 
teilhaft bei deren Herstellung und/oder vor deren Beschichlung einer Druckvorbehandlung unterzogen. Geeignete \for- 65 
behandlungsverfahren sind u. a. die Fluorvorbehandlung, die Corona vorbehandlung, die Plasmabehandlung und die 
Flamm vorbehandlung, letztere insbesondere mittels elektrisch polarisierter Flamme. \forbehandlungsmethoden konnen 
alleine oder in Kombination angewandt werden. Bei Folientragem, verhauteten Schaumen, bei Integralschaumen und im 
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Falle der Verwendung von SBimstoff-Kunststofflrolienlaminaten kann zur weiteren ^BKserung der Klebmassever- 
ankerung eine Primerung des schaumstoffhaltigen Tragers durchgefuhrt werden. 

Offenzellige und gemischtzellige Schaume konnen einer Impragnierung unterzogen sein. Zwischen schaumstoffhalti- 
gem Trager und Haftklebemassen kann optional eine Sperrschicht integriert sein, um die Wanderung migrauonsfahiger 
Materialien zwischen Haftklebemassen und Trager zu reduzieren. 



Selbstklebebander 



ErfindungsgemaBe Selbstklebebander enthalten wenigstens einen Trager, welcher einseitig oder beidseitig mit einer 
10 Haftklebemasse ausgeriistet ist. Die Klebmasse verfugt uber eine ausreichende ReiBdehnung und ReiBfestigkeit, so daB 
entsprechende Selbstklebebander durch Verstrecken insbesondere in der Verklebungsebene riickstands- und zerstbrungs- 
frei von den Verklebungsuntergrunden wiederabgelost werden konnen. Haftklebemassen konnen von gleicher oder un- 
terschiedlicher Rezeptur sein, den Trager vollflachig oder teilweise, etwa irn Streifenstrich, bedecken sowie mit gleichcm 
oder unterschiedlichem Masseauftrag auf beide Klebebandseiten aufgetragen sein. Klebmassen konnen aus einer oder 
15 aus mehreren Klebmasseschichten aufgebaut sein. Z.B. kann eine Klebstoffschicht aus zwei Lagen bestehen, welche 
beide vinylaromatenhaltige Blockcopolymere als Polymerbasis nutzen, wobei die Blockcopolymere von gleicher oder 
unterschiedlicher Art sind. Auch kann auf eine erste Klebstoffschicht enthaltend vinylaromatenhaltige Blockcopolymere 
eine solche auf Basis weiterer Kautschuke, wie z. B Naturkautschuk oder Polybutadien oder Polyisobutylen oder "Kraton 
Liquid" (Shell Chemicals) oder Gemische vorgenannter Polymere aufgebracht sein. 
20 Selbstklebebander sind dadurch gekennzeichnet, daB ihre ReiBdehnungen insbesondere groBer als 200%, bevorzugt 
groBer als 350%, besonders bevorzugt groBer als 450% betragen. 

ReiBfestigkeiten der verwendeten Haftklebemassen liegen bei groBer 1.5 MPa, bevorzugt bei groBer 3 MPa, beson- 
ders bevorzugt bei groBer 5 MPa. 

Schichtstarken der die ReiBfestigkeit bestimmenden Haftklebemassen betragen insbesondere > ca. 60 um, bevorzugt 
25 > 100 um, besonders bevorzugt > 160 um. 

Das Verbal tnis von ReiBkraft zu Stripkraft der Selbstklebebander ist bei Abzugswinkeln von < 10° gegen die Verkle- 
bungsflache groBer als 1,2 : 1, bevorzugt groBer als 1,5 : 1, besonders bevorzugt groBer als 2 : 1. 

Konfektionierform 

30 

Konfekuonierformen erfindungsgemaBer Klebebander umfassen sowohl Klebebandrollen als auch KlebebandstUcke 
definierter Abmessungen, z. B. in Form von Stanzlingen. KlebebandstUcke definierter Abmessungen konnen wahlweise 
entsprechend DE 44 28 587 ein ausgeformtes Ende, - z. B. ein spitz zulaufendes Ende - aufweisen, oder entsprechend 
DE 44 31 914 mit trennlackierter Anfasserfolie oder trennlackiertem Trennpapier ausgeriistet sein. Ebenfalls moglich ist 
35 die Erzeugung eines Anfasserbereiches durch Inertisierung der Haftklebstoffoberflache, z. B. mit Hilfe eines nicht haft- 
klebrigen Lackes oder durch Bepuderung mit einem nicht haftklebrigen Material. 

Herstellung 

40 ErfindungsgemaBe Klebstofffolien werden durch Beschichtung der beschriebenen KunststoffTolien, schaumstoffhalti- 
gen Trager bzw. der Schaumstoff-Folien Verbunde mit den gewiinschten Klebstoffen erhalten. Klebstoffe konnen in 
Form ihrer Losungen in einem organischem Losemittel, in Form ihrer wassrigen Dispersionen oder als 100%-Systeme 
beschichtet werden. Bevorzugt eingesetzt werden Schmelzhaftklebstoffe, welche direkt oder durch Kalt- oder HeiBlami- 
nierung auf den Trager aufgebracht werden. 

45 Die Bearbekung der Kunststofffolien, schaumstoffhaltigen Trager bzw. Schaumstoff-Folien Verbunde durch z. B. Per- 
forieren, Zerschneiden oder Stanzen kann mittels der ublichen, dem Fachmann bekannten Verfahren, z. B. mechamsch 
mittels Klingenschnitt, durch Verwendung einer Rotationsstanze, durch Nutzung von Perforationsmessern oder ther- 
misch durch z. B. Laserperforation vorgenommen werden. Entsprechende Bearbeitung kann sowohl am nicht mit Klebe- 
masse beschichteten Trager als auch am einseitig mittels Haftklebemasse beschichteten Material durchgefuhrt werden. 

50 

Prufmethoden 



Kippscherfestigkeit 

55 Zur Bestimmung der Kippscherfestigkeit wird die zu priifende Klebstoff-Folie der Abmessung 20 mm • 50 mm, wel- 
che an einem Ende beidseitig mit einem nicht haftklebrigen Anfasserbereich versehen ist (erhalten durch Aufkaschieren 
von 25 um starker biaxial verstreckter Polyesterfolie der Abmessungen 20 mm • 13 mm (Hostaphan RN 25)), mittig auf 
eine hochglanzpolierte quadratische Stahlplatte der Abmessung 40 mm • 40 mm • 3 mm (Lange • Breite • Dicke) ver- 
klebt. Die Stahlplatte ist riickseitig mittig mit einem 10 cm langen Stahlstift versehen, welcher vertikal auf der Platten- 

60 flache sitzt. Die erhaltenen Probekorper werden mit einer Kraft von 100 N auf den zu priifenden Haftgrund verklebt (An- 
druckzeit = 5 sec) und 5 min im unbelasteten Zustand belassen,. Nach Beaufschlagung der gewahlten Kippscherbela- 
stung durch Anhangen eines Gewichtes (Hebelarm und Masse des Gewichtes wahibar) wird die Zeit bis zum Vfersagen 
der Verklebung ermittelt. 

65 Ablosekraft (Stripkraft) 

Zur Ermittlung der Ablosekraft (Stripkraft) wird eine Klebstoff-Folie der Abmessungen 50 mm • 20 mm (Lan- 
ge • Breite), mit am oberen Ende nicht haftklebrigem Anfasserbereich (s. o.), zwischen zwei Stahlplatten (deckungsge- 
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nau zueinander angeordnet) OTKbmessungen 50 mm x 30 mm, entsprechend dem unter^^pscherfestigkeit" beschrie- 
benen Vorgehen, jedoch mil AnpreBdrucken von jeweils 500 N, verklebt. Die SLahlplatten tragen an ihrem unteren Ende 
je eine Bohrung zur Aufoahme eines S-forrnigen Stahlhakens. Das untere Ende des Stahlhakens tragt eine weitere Stahl- 
platte, iiber welche die Priifanordnung zur Messung in der unteren Klemmbacke einer Zugpriifmaschine fixiert werden 
kann. Die Verklebungen werden 24 h bei 440°C gelageit. Nach Rekonditionierung auf RT wird der Klebfolienstreifen 5 
mit einer Zuggeschwindigkeit von 1000 mm/min parallel zur Verklebungsebene herausgelost. Dabei wird die erforderli- 
che Ablosekraft (Stripkraft) in N/cm gemessen. Die Stahlplatten werden abschlieBend auf vorhandene Klebmasseriick- 
stande uberpriift. 

Verklebungsflache auf Glas io 



Klebfolienstreifen der Abmessungen 20 mm x 50 mm werden mittig auf einen planaren Stahluntergrund der Abmes- 
sungen 200 mm x 100 mm verklebL Der so hergestellte Verbund wird vertikal, deckungsgieich auf eine Glasplatte glei- 
cher Abmessung verklebt und mit 100 N gleichmaBig mittig angedriickt. Die Andruckzeit betragt 5 sec. Es erfolgt eine 
Dreifachbesummung. Die erhaltene Verklebungsflache auf der Glasoberflache wird visuell ermittelt und in Prozent der 15 
Klebstofffbiienoberflache angegeben. 

Verklebungsflache auf Rauhfasertapete 

Zur Ermittlung der Verklebungsflache auf rauhen Untergriinden werden Klebfolienstreifen der Abmessungen 20 mm 20 
x 50 mm mittig auf einen planaren Stahluntergrund der Abmessungen 200 mm x 100 mm verklebt. Der so hergestellte 
Verbund wird vertikal, deckungsgieich auf eine gestrichene Rauhfasertapete (Tapete: Erfurt Komung 52; Faroe: Herbol 
Zenit LG; Tapete verklebt auf PreBspanplatte) gleicher Abmessung, die diinn mit Alubronce bepudert wurde, aufgelegt 
und mit 100 N gleichmaBig mittig angedriickt. Die Andruckzeit betragt 5 sec. Es erfolgt eine Dreifachbestimmung. Mu- 
ster lassen sich leicht vertikal von der bepuderten Rauhfasertapete abheben. Die erhaltene Verklebungsflache wird visuell 25 
uber die auf die Klebfolienoberflache iibertragenen Alubronze ermittelt und in Prozent der Klebstofffolienoberflache an- 
gegeben. 

Priifung auf riickstandsfreies und zerstbrungsfreies Wiederabldsen 

30 

Eine entsprechende Priifung wird im Rahmen der Bestimmung der Ablosekraft (Stripkraft) (s. o.) fiir die Untergriinde 
StahV/Stahl durchgefuhrt. Zur Priifung der ruckstandsfreien und zerstorungsfreien Wiederabiosbarkeit auch auf anderen 
Untergriinden, z. B. PMMA// gestrichene Rauhfasertapete (Tapete: Erfurt Komung 52; Faroe: Herbol Zenit LG; Tapete 
verklebt auf PreBspanplatte), werden entsprechende Prufkorper, wie oben unter "Ablosekraft (Stripkraft)'' beschrieben, 
erstellt und die Verklebung entweder maschinell oder manuell gelost (gestrippt). Bewertet wird, ob Klebmasseruck- 35 
stande auf den Verklebungsuntergriinden vorhanden sind respektive ob Zerstorungen der Verklebungsuntergriinde detek- 
tiert werden konnen. 

Beispiele 

40 

Beispiele 1 bis 13 



Alveolit TA 0501.5 und Alveolit TE 0500.8 (Alveo AG) werden in Bahnlangsrichtung einer Perforauonsstanzung un- 
terzogen, wodurch im Querabstand von 2 mm 8 mm lange, den ganzen schaumstoffhaltigen Trager durchdringende Ein- 
schnitte erzeugt werden, die durch 3 mm lange nichl durchstanzte Bereiche unterbrochen sind. Benachbarte Stanz- 45 
schnitte sind um 5,5 mm gegeneinander verschoben, so daB jeweils ubernachste Stanzschnitte deckungsgieich zueinan- 
der liegen. Auf entsprechende Schaumstoffe wird beidseitig eine Haftklebemasse bestehend aus 20 Tin. SBS Blockco- 
polymer (Vector 8508, Exxon), 80 Tin. SIS Blockcopolymer (Vector 4211, Exxon), 100 Tin. eines Pentaesters von teil- 
hydriertem Kolophonium-(Foralyn 110, Hercules) und 1 TL eines primaren Anuoxidantes (Irganox 1010, Ciba Geigy) [= 
Rezeptur 1] durch Kaltlamination aufgebracht. Hierzu wird der perforierte Schaumstoff auf den auf silikonisiertem 50 
Trennpapier vorliegenden Haftklebstoff (Breite von Schaumstoff und Haftklebstoff jeweils 50 mm) aufgelegt, danach 
mit einer gummibeschichteten Stahlwalze von 250 mm Breite bei einem AnpreBdruck von 50 N funf mal uberrollL Das 
so erhaltene Zwischenprodukt wird in idendscher Weise auf der zweiten Seite mit Haftklebstoff beschichtet 

In analoger Weise werden nachfolgend gelistete Schaumstoff- Kunststofffoiien Verbunde zu Klebstofffolien verarbei- 
tet: 55 



If. # Handelsname Handelsname 

Schaumstoff 
FV-1 Alveolit TE 0500.8 
FV-2 Alveolit TE 0500.8 40 MB 250 
FV-3 Alveolit TE 0500.8 Hostaphan RN 25 
FV-4 Alveolit TE 0500.8 Plastotrans LDPE 



Folien- Folien- 

40pm Mobil Plastics 

25|jm Hoechst 65 

60jjm 4P-Forchheim 



Folie dicke hersteller 

Trespaphan FND 30 30nm Hoechst 



60 
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• 




• 


If. # Kaschierklebstoff 


Folie ein-// beidseitig 


Gesamtdicke 


// Klebmasseauftrag 


auf Schaum kaschiert 


Trager ca. 


5 FV-1 Rezeptur2//40g/m 2 


beidseitig 


950 pm 


FV-2 Rezeptur2//40g/m 2 


einseitig 


890 pm 


10 FV-3 Rezeptur2//40g/m 2 


beidseitig 


930 pm 


FV-4 Rezeptur2//40g/m2 


einseitig 


880 pm 



15 O. g. Kunststofffolien werden in einem erslen fertigungsschritt einseitig mit ca. 40 g/m eines Schmelzklebstoffes be- 
stehend aus 50 Tin. Vector 4461 (Dexco), 50 Tin. Foralyn 110 (Hercules) und 1 Tl. Irganox 1010 (Giba) [= Rezeptur 2] 
beschichtet, danach an einem HeiBwalzenlarninator (Walzendurchmesser: 60 mm) in einer Breite von 100 mm bei Wal- 
zentemperaturen von +80°C und einer Andruckkraft von 200 N auf Alveolit TA 0501 .5 und AlveoUt TE 0500.8 ein- bzw. 
beidseitig aufkaschiert (Walzengeschwindigkeit = 400mm/min). So dargestellte Muster werden nachfolgend analog 

20 dem oben beschriebenen Vorgehen zuerst einer Perforationsstanzung unterzogen, danach zu beidseitig haftklebrigen 
Klebstofffolien weiterverarbeitet. 

Priifungen werden nach 24-stiindiger Konditionierung der so erhaltenen Muster im Kiimaraum (50 ± 5% rel. Feuchte, 
T = RT = 23 ± 1 °C) durchgefuhrt. Priifkorper (Klebstofffolien) sind in alien Fallen (mit ihrer langeren Seite) quer zur 
Perforationsrichtung des verwendeten Schaumstofftragers herausgestanzt. 

25 Zum Vergleich werden die nicht mit einem schaumstoffhaltigen Zwischentrager versehenen Klebstofffolien unter- 
sucht. Es ergeben sich nachfolgende Eigenschaften: 
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Bspl. 


Muster- 


Schaumstoff bzw. 


Schaumstoff 




Hersteller 


# 


bezeichnung 


Schaumstoff-Folien Verbund 


Art 






1 


3.014 


AlveolitTA 0501.5 


PE vemetzt 




Aiveo AG 


2 


3.014A 


AlveolitTA0501.5 


PE vemetzt 




Alveo AG 


3 


3.017 


AIveolitTE 0500.8 


EVAc vemetzt 




Alveo AG 


4 


3.017A 


AlveolitTE 0500.8 


EVAc vemetzt 




Alveo AG 


5 


3.017-981 


Alveolit TE 0500.8 // Trespaphan FND 30 = FV-1 




- 


6 


3.017-982 


Alveolit TE 0500.8 // Trespaphan FND 30 = FV-1 




- 


7 


3.017-983 


Alveolit TE 0500.8 // 40 MB 250 = FV-2 




- 


8 


3.017-984 


Alveolit TE 0500.8 // Hostaphan RN 25 


FV-3 




9 


3.017-985 


Alveolit TE 0500.8 // Hostaphan RN 25 


FV-3 




10 


3.017-986 


Alveolit TE 0500.8 // Plastotrans LDPE 


FV-4 




11 


3.000A 












12 


3.000B 












13 


3.000.988 


schaumstofffreierTrager Hostaphan RN 25 - 






Bspl. 


Muster- 


Tragerdicke 


Raumgewicht Klebmasseauftrag 


Haftklebmasse- 


# 


bezeichnung 


in pm 


Schaumstoff 


Seiten A//B 


rezeptur 








in kg/m* 








1 


3.014 


1500 


200 


200// 200 g/m 2 




[1] 


2 


3.014A 


1500 


200 


200 // 200 g/m 2 




[1] 


3 


3.017 


800 


200 


200// 200 g/m 2 




[1] 


4 


3.017A 


800 


200 


200// 200 g/m 2 




[1] 


5 


3.017-981 


950 


200 1 


210// 210 g/m 2 




[1] 


6 


3.017-982 


950 


200 1 


210// 210 g/m 2 




[1] 


7 


3.017-983 


890 


200 1 


210// 210 g/m 2 




[1] 


8 


3.017-984 


930 


200 1 


210// 210 g/m 2 




[1] 


9 


3.017-985 


930 


200 1 


210// 210 g/m 2 




[1] 


10 


3.017-986 


880 


200 1 


210// 210 g/m 2 




[1] 


11 


3.000A 






360 g/m 2 




[11 


12 


3.000B 






650 g/m 2 




[1] 


13 


3.000-988 


25 




210// 210 g/m 2 




[1] 



Dichte AlveolitTE 0500.8 



10 



15 



20 



25 
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Bspl. 


Muster- 


Strlpkratt 


Verklebungsflache in % 


Kippscher- 


# 


bezeichnung 




auf Rauhfaser // auf Glas 


festigkeit*** 


1 


3.014 


20-30 N/cm 


ca80% 


> 95 % 


30 Tage 


2 


3.01 4A 


8,7 N/cm 


ca80% 


>95% 


33Tage 


3 


3.017 


26 N/cm 


ca80% 


>95% 


28 Tage 


4 


3.01 7A 


14 N/cm 


ca80% 


>95% 


26 Tage 


5 


3.017-981 


16 N/cm 


ca80% 


>95% 


53 Tage 


6 


3.017-982 


nicht stripfahig, 


da Trager nicht perforiert 




7 


3.017-983 


15 N/cm 


ca 80 % 2 


>95% 


43 Tage 


8 


3.017-984 


16 N/cm 


ca80% 


>95% 


56 Tage 


9 


3.017-985 


nicht stripfahig, 


da Trager nicht perforiert 




10 


3.017-986 


18 N/cm 


ca 80 % 2 


>95% 


47 Tage 


11 


3.000A 


8 N/cm 


ca30% 40-50%**** 4-6 


12 


3.000B 


11 N/cm 


ca40% 


60-70 %**** 


8 -12 Tage** 


13 


3.000-988 


9,3 N/cm 


ca30% 


40-50%**** 





2 nicht mit Foiie kaschierte Schaumstoffseite der Rauhfasertapete zugewandt 



Bspl. Muster- Schaumstoff bzw. Schaum- Klebstoff-Folie Schaum 
# bezeich- stoff-Folien Verbund ruckstands- und zer- perforiert? 
zerreiQt beim Ablosen ? storungsfrei stripbar* 



1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 



nung 

3.014 
3.014A 
3.017 
3.017A 
3.017-981 
3.017-982 
3.017-983 
3.017-984 
3.017-985 
3.017-986 
3.000A 
3.000B 
3.000-988 



nein 



nein 



nein 



ja ja nein 

** ja ja** 

ja nein 
ja ja- 
ja ja** 
nein nein 
ja ja** 
ja ja** 
nein nein 
- ja ja** 

ja 
ja 

** (schaumstofffreier Trager) ja ja** (schaumstoffreier Trager) 
Verklebungsuntergrunde = Stahl //Stahl und gestrichene Rauhfaser// PMMA 
Schaumstoffhaltiger Trager perforiert entsprechend obiger Beschreibung; Schaumstoffhalti- 
ger Trager verfonmt sich irreversibel beim Verstrecken. 
Hebelarm = 50 mm; Scheriast = 5 N; Haftgrund = gestrichene Rauhfasertapete 
groBflachige Luftekischlusse 
Rauhfasertapete spaltet im verklebten Bereich 



10 




DE 198 20 858 A 1 




Durch die vorgenommene^Behandlung der Schaumstofftrager wird in alien Fallen e^Paeutliche Reduzierung der 
Abldsekrafte (Stripkrafte) erreicht. 

Das riickstands- und zerstorungsfreie Abloseverhalten wird hierdurch nicht beeintrachugt. Gleichfalls wirkl sich die 
vorgenommene Perforation nicht auf die erreichbare Verklebungsflache sowie die erreichbaren Verklebungsfesugkeiten 
aus. In alien Fallen werden im Vergleich zu den Klebstofffolien, die keinen schaumstoffhaltigen Trager nutzen, wesent- 5 
lich hohere Verklebungsflachen und Verklebungsfestigkeiten ennittelt. 

Durch die Perforauonsstanzung lassen sich gleichfalls Schaumstoff-Folien Verbunde und schaumstoffreie Trager nut- 
zen, welche im nicht perforierten Zustand durch die geringe Verstreckbarkeit bzw. notige hohe Verstreckungskraft der 
verwendeten Folie fiir stripfahige Selbstklebebander nicht einsetzbar sind. 



1. Klebeband fur eine durch Zug riickstandsfrei und beschadigungslos wiederlosbare Verklebung, mit einem Tra- 
ger, der einseitig oder beidseitig mit einer Selbstklebemasse beschichtet ist, dadurch gekennzeichnet, daB 

a) auf mindestens einer der beiden Seiten des Tragers eine Selbstklebemasse aufgebracht ist, deren Verhaltnis 15 
von ReiBkraft zu Stripkrafl (Abzugskraft) bei einem Abzugswinkei von weniger als 10° zur Verklebungsflache 
grbBer als 1,2: 1 ist, 

b) der Trager derart gezielt vorbehandelt/geschadigt ist, daB die Abiosekraft (Stripkraft) im Vergleich zu ei- 
nem analogen Selbstklebeband mit nicht entsprechend vorbehandeltem/geschadigten Trager, erniedrigt ist, 
und 20 

c) der Trager keine fur ein riickstands- und beschadigungsfreies Wiederablosen ausreichende ReiBfestigkeit 
aufweisL 

2. Klebeband nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB der Trager ein ein- oder mehrschichliger Trager mit 
mindestens einer ungeschaumten Schicht ist, insbesondere ein Folientrager ist. 

3. Klebeband nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, daB der Trager beidseitig mit Selbstklebemasse beschich- 25 
tet ist. 

4. Klebeband nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB der Trager einen mehrschichtigen Aufbau hat. 

5. Klebeband nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daB wenigstens eine Schicht des mehrschichtigen Tragers 
geschaumt ist. 

6. Klebeband nach Anspruche 1, dadurch gekennzeichnet, daB die Selbstklebemasse eine solche auf Basis von 30 
Blockcopolymeren insbesondere enthaltend Vmylaromatenblocke ist. 

7. Klebeband nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daB die Selbstklebemasse eine solche auf Basis von 
Blockcopolymeren enthaltend Polymerblocke aus Vmylaromaten (A-Bldcke) und solchen gebildet durch Polyme- 
risation von 1,3-Dienen (D-Blocke) ist. 

8. Klebeband nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daB die Selbstklebemasse Klebrigmacher und gegebenen- 35 
falls weitere Abmischkomponenten und/oder Zusatze enthalt. 

9. Klebeband nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daB die \brbehandlung/Schadigung des Tragers durch 
Schnitte, Teilschnitte, Perforieren oder Stanzen erfolgt ist. 

10. Klebstoff nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daB die Schadigungen den Trager teilweise oder vollstan- 

dig durchdringen. 40 

11. Klebeband nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daB es in Form von Abschnitten vorliegt, wobei das eine 
Ende des Abschnitts einen nicht-klebenden Anfasser aufweist und das andere Ende ggf. eine zum Ende hin abneh- 
mende Klebflache aufweist. 

12. Klebeband nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daB der Anfasser durch aufkaschierte Folienabschnitte 
gebildet wird, deren mit der Selbstklebemasse sich beruhrende Seiten anti-adhasiv ausgeriistet sind. 45 

13. Verwendung eines Abschnitts eines Klebebandes nach einem der Anspruche 1-12 fur eine riickstandsfrei und 
beschadigungslos wiederlosbare Verklebung, dadurch gekennzeichnet, daB man an einem Ende des Abschnitts 
zieht. 

14. Verwendung nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, daB man den beidseits mit Selbstklebemasse be- 
schichteten Abschnitt zusammen mit einem Haken, einer Basisplatte oder einem aufzuhangenden Gegenstand ggf. 50 
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Patentanspriiche 



auf diesen vorkonfektioniert verwendet 



55 



60 
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Leerseite 



